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The formation of troublesome microfoams in aqueous lacquer and synthetic resin dispersions, particularly 
in gloss lacquers, is prevented by the addition of from about 0.01 to about 1.5% by weight of a silicone- 
free foam inhibitor mixture. This mixture consists of (a) from about 70 to about 98% by weight of a mineral 
oil liquid at room temperature or a mixture of such mineral oil with a C16-C30 branched alcohol of the 
following formula R1-CH2-CH2-CHR2-CH2-CH2-CH20H(I) in which R1 and R2 are C4-C16 alky! 
radicals, (b) from about 0.2 to about 5% by weight of a microcrystalline wax, (c) from about 0.5 to about 
20% by, weight of hard paraffin, (d) from 0.05 to 5% by weight of hydrophobized finely divided silica, and 
(e) from 0 to about 10% by weight of a soft paraffin (M.p. 32 DEG -42 DEG C). Component (a) preferably 
consists of a mixture of mineral oil and branched alcohol (I) in a ratio of from 50:1 to 1:1. 
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© Entechfiumer fur wassrige Disperslonen und Losungen von Kunstharzen. 

© Die Bildung sto render Mikroschaume in waSrigen Lack- 
und Kunstharzdispersionen, insbesondere in Glanzlacken, 
wird verhindert durch Zusatz von 0,01 bis 1,5 Gew.-% eines 
silikonfreien Entschaumergemisches. Dieses Entschfiumer- 
gemisch besteht aus (a) 70 bis 98 Gew.-% eines bei 
Raumtemperetur flussigen Mineralols sowie dessen Gemi- 
schen mit einem 16 bis 30 OAtome aufweisenden verzweig- 
ten Alkohols der Formel 

R^CHa-CH^CHR^CHa-CHaOH, 

in der R 1 und R 7 Alkylreste mit 4 bis 16 C- At omen darstellen 
(b) 0,2 bis 5 Gew.-% Mikrokristallinwachs, (c) 0,5 bis 20 
Gew.-% Hartparaffin und (d) 0,5 bis 5 Gew.-% hydrophobier- 
ter feinteiliger Kieselsaure. Die Komponente (a) besteht 
vorzugsweise aus einem Gemisch aus Mineralol und ver- 
zweigtem Alkohol im Verhfiltnis 50 : 1-bis 1:1. 
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P atentanmeldung 
D 6851 EP 

"EntschMumer far wSBrige Dispersionen und L5sungen von 
Kunstharzen" \ _ _ 

WSBrige KunstharzlSsungen und Dispersionen, die zum Bei- 
spiel als Bindemittel fiir Druckfarben, Holz- und Metall- 

5 lacke sowie als Uberztige fiir Papier und Kunststof f e ver- 
wendet werden, basieren meist auf wasserldslichen 
Alkydharzen, Polyacrylaten oder Polyestern. Als Alkyd- 
harze kommen solche mit Carboxylfunktionalitat, vie mit 
MaleinsSure modif izierte Ole, 61modif izierte Alkyde 

lO und olfreie Polyester in Betracht, vobei neben der 

Neutralisationskomponente - meist einem Amin - hHuf ig 
eine Cosolventkomponente anwesend ist. Bei Lacken auf 
Polyacrylatbasis faandelt es sich urn copolymere Acryl- 
sSurederivate, die sowohl mit Melamin- oder Harnstoff- 

15 harzen als auch mit Polyurethanen kombiniert sein 

konnen. Als Polyester eignen sich modif izierte unge- 
sSttigte Verbindungen in Emulsions form. 

Diese Bindemittelsysteme werfen, bedingt durch die An- 
wesenheit von Emulgatoren bzw. Salze bildenden Carboxyl- 

20 gruppenr bei der Herstellung und Applikation Schaumpro- 
bleme auf f die mit iiblichen EntschSumern iro allgemeinen 
nicht zu losen sind. So erhSlt man bei Einsatz von her- 
kSmmlichen Alkylpolysiloxanen in Form von Emulsionen 
oder als LSsung in Kohlenwasserstof f en starke Ober- 

25 f lachenstorungen, die dem Fachmann als Krater, Fisch- 
augen und Orangenschalenef f ekte bekannt sind. 
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Andererseits sind die fur derartige Zwecke brauchbaren 
bzw. speziell entwickelten Organopolysiloxane vergleichs- 
weise teuer. Es is-t dahex viederholt versucht worden, 
sie ganz oder teilweise durch preiswertere Schaum- 
5 dSmpfungsmittel zm ersetzen. 

Soweit diese Mittel zns£tzlich weitere bekannte Schaum- 
dSmpfungsmittel -enthalten , -zran Beispiel solche auf 
Basis von liinexalSlen odex EstexfiJLen an£ Basis la ng- 
kettiger lineaxex FettsSuren, kann es aber trotz Zusatz 

10 von Emulgatoren zu UnvertrSglichkeiten mit dem Binde- 
mittelsystem sowie Ausschwitzungen auf der Lackober- 
flache kommen. Organische L5sungsmittel f wie nieder- 
molekulare Glykole, Ketone oder Ester enthaltende Ent- 
schSumer J>esitzen den Machteil, daB -n^ r-h lErocknung dex 

15 Lackapplikationen deutliche Restschaume in Form von 
Flachen- bzw. Mikroschaum verbleiben. AuBerdem weisen 
derartige iosungsmittel vielf acfa einen niedxigen FJLamm- 
punkt auf und exfoxdern f Or den Transport sowie bei 
der Handhabung auf grund kritischer MAK-Wexte sowie 

20 toxischer Belastungen zusStzliche SicherheitsmaBnahmen. 
Aus den vorstehend genannten GrCinden sind derartige 
"Entschaumergemische f Qr die exfindungsgemaBen Zwecke 
nicht geeignet. 

Aus der DE-AS 12 57 111 sind ferner Entschaumer bekannt, 
25 die aus Estera verzweigtkettiger Fettsauren und vex- 
zweigtkettigex Monoalkohole bestehen, Sie eignen sich 
als EntschSumer in der Textil-, Waschmittel- und Nahrungs- 
mittelindustrie sowie bei chemischen Umsetzungen und beim 
Destillieren* Eine Verwendung in wSBrigen Kunstharzdis- 
30 persionen wird nicht offenbart r und es lSBt sich zeigen, 
daB die Wixkung dieser Ester bei Abwesenheit weiterex 
Schauminhibitoxen flir den genannten Zweck nicht aus- 
reicht. 
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In der Patentanmeldung DE 30 13 391 1st ein silikon- 
freier Entschaumer beschrieben, der aus einem homogenen 
Gemisch kettenverzweigter, IB bis 30 Kohlenstoff atome 
en-thal-tender, pr±m2irer Alkohole, Insbesondere Guerbet- 
5 alkohole und silanierter XieselsSure ±m VerhSltnis 
Alkohol zu KieselsSure wie 100 : 2 bis 100 : 20 be- 
steht, J>er praktlsch silikonfreie EntechSumer is-t in 
-erster Xinie zur Einarbei-tung in Wasch- und lieinigungs- 
. miirtel best±mnrt- Hie Patentanmeldung BE 31 15 644 vex— 
10 mittelt die I*ehre, daB man die Wirkung dieses Ent- 
schaumer s durch Vermischen mit Wachsen r wie Paraffin, 
Montanwachs oder Esterwachsen sowie Aufbringen auf 
einem wasser 16s lichen, salzartigen TrSger, wie Natrium- 
tripolyphosphat, fiir den speziellen Anwendungszweck, 
15 nSmlich den *JE±nsatz in Wasch- und Reinigungsmi-fcteln 

steigern kann. Die Verwendung derartiger Entschaumer- 
granulate in waBrigen Kunstharzdispersionen ist nicht 
of f enbart- Piir dies en Vexwendungszweck waren die 
Entschaumer nach DE 31 15 644 im iabrigen auf Grund 
20 ihres hohen Saizgehaltes ungeeignet. 

Weiterhin sind aus DE 27 45 583 Schaumverhiitungsmittel 
fiir w^Brige Polymer dispersionen bekannt, die ein Gemisch 
aus 10 bis 95 % an einer organischen Tragerf llissigkeit, 
z.B. eines Paraffinols, 1 bis 5 % eines synthetischen 

25 Hartparaff ins mit einem Erstarrungsbereich von 90 bis 

100 °C, 0,5 bis 2 % des Magnesiumsalzes einex Pettsaure, 
0,5 bis 5 % ^einer hydrophobierten Kieselsaure und 
2 bis 20 % eines nichtionogenen Emulgators besteht. Die 
Notwendigkeit, derartige Entschaumer durch ZusMtze an 

30 Emulgatoren sowie Verdickungsmitteln (fettsauren Mag- 
nesiumseifen) stabilisieren zu mtissen, stellt einen 
Nachteil dar,.>da diese nicht schaumdiimpf en£ wirkenden 
ZusStze zu Unvertraglichkeiten mit den waBrigen Lack- 
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dispersionen, insbesondere Glanzlacken ftihren konnen. 
Bei derartlgen Glanzlacken kSnnen Insbesondere auch 
sogenannte MikroschSuroe zu erhehlichen .Stoxungen, 
namlich Poren- und Kraterbildung sowie Glanzverlust 
5 fuhreri. Solche Mikroschaume konnen sich beispielswelse 
beim Auf tragen der Lackdlspersion auf die zu be- 
schichtende Oberflache bilden. Wlrd ihre Entstebung 
aiicbt anrterdxiick*, beziehungsweJ-se werden s±e nlcht. 
vor dem ErhSrten der Lackschicht zerstSrt, so kommt es 
lO zu der beschriebenen Ausbildung von Poren und Xratern. 

Es wurde nun gefunden, daS slch Mittel der Zusammen- 
setzung 

aj 70 bis 98 Gftvi chts pr nzen t eines bei Rauratemperatur 
fUisslgen, organischen Tragennatexials. iestehend 
1 5 aus einem Mineralttl sowie dessen Gemischen ntit 
Alkoholen der Formel X 

"R 1 - CH 2 - CH 2 - CH - CH 2 - OH (I) 

i 2 

in der die Gruppen R 1 und R 2 gleich Oder verschieden 
sein konnen und Alkylreste mit 4 bis 16 Kohlenstoff- 
20 atomen bedeuten und die Gesamtzahl der in dem Alkohol 
enthaltenen Kohlenstof fatome 16 bis 30 betragt, 
b) 0,2 bis 5 Gewichtsprozent eines raikrokristallinen 
Parafflnwachses mit einem Schmelzpunkt von 60° bis 
95 °C 

25 C ) 0,5 bis 20 Gewichtsprozent Hartparaf f in mit einem 
Schmelzpunkt von 40° bis 60 °C, 
d) 0,05 bis 5 Gewichtsprozent hydrophobierte feinteilige 
Kieselsaure, 

mit Vorteil als EntschSuroer in waflrigen iack- und 
30 Kunstharzdispersionen verwenden lassen. 



» 
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Als MineralSle (Komponente a) kommen aliphatische und 
alicyclische (naphthenische) Paraffinole mit einem 
mittleren Molekulargewicht von 140 bis 250, einem Stock- 
punkt von unter TO und einem Siedepunkt von iiber 
5 ISO °C in Frage. Diese MineralSle kfinnen teilweise er- 
setzt sein durch ver zweigtkettige , primare Alkohole 
^er vorstehend angegebenen Forme 1 T. Als geeignet haben 
sich insbesondere nnerbe-halkohol e erwiesen, -die in 
bekann-ter Tfeise aus geradkettigen, gesSttigten Alkoholen 

10 beziehungsweise Alkoholgemischen mit 6 bis 16 C-Atomen 
zuganglich sind, beispielsweise durch Erhitzen dieser 
Alkohole in Gegenwart von starken Alkalien. Es hat sich 
gezeigt, daB Schaumdampf ungsmittel , in denen die Kom- 
ponente laj ans ei twin Gemlsch von Mineral 51 und Alkoholen 

15 der Pormel 1 bes±eixfc r in bestinmrten Fallen eine hohere 
Wirkung besitzen. Als gut geeignet haben sich Gemische 
im Gewichtsverhaltnis von 50 • 1 bis 1 : 1 erwiesen. 

Vorzugsweise betragt der Anteil der Komponente (a) 85 
bis 97 Gewichtsprozent des Entschaumergemisches . 

20 Als Komponente (b) kommen bekannte mikrokristalline 

Paraff inwachse in Frage, die einen Schraelzpunkt von 60 
bis 95 °C, vorzugsweise von 62 bis 90 °C aufweisen. 
Derartige mikrokristalline Wachse sind zum Beispiel 
Bestandteil von Montanwachsen beziehungsweise hoch- 

25 schmelzenden Erdolfraktionen (Ceresin) und zeichnen sich 
durch einen Gehalt an verzweigten und cyclischen Paraf- 
finen aus. Ihr Anteil betrSgt 0,2 bis 5 Gewichtsprozent, 
vorzugsweise 0,5 bis 3 Gewichtsprozent. 

Als Komponente (c) eignen sich tibliche Paraff inkohlen- 
30 wasserstof fe, die im Gegensatz zu den vorgenannten mikro- 
kristallinen Wachsen ein mehr oder weniger ausgepragtes 
Kristallisationsverhalten zeigen. Der Schmelzpunkt dieser 



0147726 

Patentan^ D 6851 EP - 6 - HENKEL KGaA 

ZR-FE/Patente 



allgemein als Hartparaf f ine bezeichneten Kohlenwasser- 
stoffe liegt zwischen 40 und 60 °c, vorzugsweise 
zwischen 42 und 56 °C. Bezogen auf Entschaunergemisch 
befcrSgt ihr Anteil 0,5 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugs- 
5 weise 1 bis 10 Gewichtsprozent und insbesondere 1,5 bis 
5 Gewichtsprozent. 

Die Gesanrfcmenge der Xennponenten (b) ^ ( c ) betragt 
vorzugsweise mindestens 3 Gewichtsprozent und insbe- 
sondere 4 bis 10 Gewichtsprozent. 

.10 Die Komponente (d) besteht aus f einteiliger, hydro- 
phobierter Kieselsaure und ist in Anteilen von 0,05 
bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 0,1 bis 3 
Gewichtsprozent und insbesondere von o r 2 bis 2 Gewichts- 
prozent in dem Gemisch enthalten. Unter hydrophobierter , 

15 f einteiliger Kieselsaure versteht nan eine mikrofeine, 
durch FSllung aus SilikatlSsungen, insbesondere jedoch 
pyrogene Zersetzung von Siliciumtetrachlorid herge- 
stellte Kieselsaure, die in bekannter Weise mit Organo- 
chlorsilanen umgesetzt wurde, so wie dies zum Beispiel 

-20 in DS 3,207,698 und US 3,388,073 beschrieben ist. Als 
Beispiel sei ein mit Trinethylchlorsilan oder Dimethyl- 
dichlorsilan umgesetztes pyrogenes Siliciumdioxid genannt, 
das Oblicherweise eine TeilchengrSCe von 5 bis 20 /urn 
aufweist. 

25 Aufler den unter (a) bis (d) genannten Komponenten 
konnen die Mittel als weiteren Mischungsbestandteil 
eine Komponente (e) enthalten, die aus elnent Weichparaf f in 
niit einem Schmelzpunkt von 32 ° bis 42 °c, insbesondere 
von 35 bis 40 °C besteht. Geeignete Weichparaf fine sind 
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unter der Bezeichnung Vaseline im Handel, Die Komponente 
(e) fiihrt zu einer weiteren Steigerung der EntschSumer- 
wirktmg und kann in Anteilen von vorzugsweise 0 V 1 bis 
10 Gewichtsprozent, insbesondere O r 2 bis 5 Gewichts- 
5 prozen-t anwesend sein. 

Die SchaimdSanpfmagsmittel werden durch Hcinogenisieren 
der vorgenann ten Komponenten , Torzugswei'se unter Er- 
w&nnen anf Tentp er atur en awlschen 80 und IIO °C er halt en, 
wobei es sich empfiehlt, die Komponente (a) vorzulegen 
10 und anschliefcend die Komponenten (b) bis (e) 2U2umischen, 
Das Gemisch ist lagerbestSndig oder kann unmittelbar 
weiterverwendet werden. 

Das Schaumdampfungsmittel eignet sicb hervorxagend znr 
Schauiminterdriickung in Kunstharz-, Iiack— und Farbstoff- 

15 dispersionen, die zur Herstellung klarer beziehungs- 

weise hochglSnzender Formstiicke, Lacke und JBeschichtungen 
bes-fcimmt sind. Die Einsatzmengen an Schauminhibitor 
betragen in derartigen Zubereitungen 0,01 bis 1,5 Ge- 
wichtsprozent, vorzugsweise 0,05 bis 1 Gewichtsprozent. 

20 Die Schauminhibitoren sind hochwirksam und beeintrachtigen 
txotz der Anwesenheit von hydrophober Kieselsaure nicht 
den Glanz. Sie unterbinden insbesondere zuverlassig 
die Bildung storender Mikroschaume . Glanzfarben mit deia 
eingearbeiteten Entschaumer sind lagers tabil. Ihre 

25 Wirkung ist etv/a denen bekannter, hochv/irksamer Silikon- 
entschamner vex gleichbar , Qbertref ± en sie jedoch bin- 
sichtlich ihrer VertrSglichkeit mit Glanzlack-Zuberei- 
tungen, da sie nicht zu Entmischungen und Trubungen 
in den applizierten Lackschichten fiihren. 
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Beispiele 

I. Herstellunq der Flntsrhgmner 

Zwecks Herstellung homogener Gemische wurden die 
in der Tabelle 1 auf gef tihrten Bes tead tell e in der 
Wei-se vexaxbei-tert, dafi in das auf 80 °C erwarmte 

5 UineraXBl &±e aufgeschmolzenen Paraf f inwachse 
be^iehungsweise der vex zw eigtfarbtige Alkohol 
sowie die silanierte Kieselsaure (d) unter inten- 
siveren Rtihren eingegeben wurden. Das Durchmischen 
wurde bis zum Abkiihlen auf Raumtemperatur fort- 

10 gesetzt- 

Als M±neraJL£xl wnrde el n jxaphtheni schas Paraffin- 

61 mit einem Stockpunkt unter 5 °C eingesetzt. 

Der verzweigtkettige Alkohol war durch Querbetisierung 

von technischem Decanol— 1 hergestellt worden und 

15 be stand im wesentlichen aus 2-Octyl-dodecanol. 

Der Schmelzpunkt des mikrokristallinen Paraffins 
betrug 92 ° bis 94 °C I des Hartparaf f ins 42 ° bis 
44 °C und der Vaseline 36 ° bis 39 °C. Die silanierte 
Kieselsaure vies eine mittlere TeilchengroBe von 

20 IS^Ana auf und war durch Umsetzung von pyrogener 

XieselsSure mit Dimethylchlorsilan erhalten worden. 



r 
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Tab ell e 1 



Beispiel 



Bestandteil (Gew.-%) 


1 


2 


3 


4 


5 


Miner alol 


90,0 


90 ,0 


95 ,0 


90,0 


83,0 


Alkonol I 








5,0 


10,0 


Mikrowachs 


4,4 


4,4 


0,5 


2,2 


1,5 


Paraffin 


3,4 


4,1 


3,5 


1,7 


-3,5 


Vaseline 


1»t) 






0,5 


0,5 


silanier±es SiO^ 


U2 


1,5 


i,o 


1,1 


1,5 



■Zum Vexgleich wurden die in Tabelle 2 aoxf gef .iihxten f 
bekairrrten Hezepturen getestet I3e2lehxmgswej.se Dime 
10 Entschaumerzusatz gearbeitet (Versuch V 6) . 

TTabelle 2 Vergleich 



Bestandteil Gew.-%) 


v i 


V 2 


V 3 


V 4 


Mineralol 


90 


89 


88 


86 


Alkohol I 










Paraffin (SP 42-44 0 


Ml 


5 






Esterwachs 






5 




Po lydime thy Is 1 loxan 




4 


4 


4 


silanieartes SiO^ 


IO 


2 


2 


10 


Emulgator 










(Nonylphenol-EO) 






1 
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Die homogenisierten EntschSumer erwiesen sich auch nach 
6- bis 10-w6chiger Lagerung bei Raumtemperatur (22 °C) 
als vBllig stnhl 1 , 

XI- Anwendungstechnische Prtlfung 

5 Zwecks apwendtmgst: ectniischer "Prtlfung warden die 

EntschSumer "in folgende Glanz lack-Dispersion einge- 
arbei-te-t (Angaben ±n GerwicirtsteilBn « T) . 

504 T 

.10 74 T 

2 T 

252 T 

81 T 

15 8 T 

17 T 
30 T 
1 T 

Mit dem hergestellten Dispersionslack v/urden folgende 
20 anwendungstechnische PrQfungen durchgef Qhrt. 

a) Prtlfung der fertigen Farbe 

Unmittelbar nach der Herstellung der Dispersionsf arbe 
Kerden 80 T der Parbe mit 20 T Wasser gemischt und 
jeweils 1 Minute bei 2.000 Upm mit einem Dissolver 

25 (Dispergierscheibe 0 40 mm) gertihrt. Mit diesem 

Gemisch wird ein tarierter Standzylinder bis zur 
50 ml-Marke geftlllt und das Gevricht dieser FlUssig- 
keitsmenge bestiirant .Je hBher das Gewicht der Probe t 
urn so niexiriger ist der Luftgehalt, urn so besser also 

30 die Wirkung des Entschaumers . Angegeben wird der 

prozentuale LufteinschluB, bezogen auf eine schaura- 
freie (ideale) Dispersion. 



Aery lpolymer-Dispers ion ( 50 Gewichtsprozent 
Wasser) 

Propylenglykol 
Natriuxnpolyacrylat 

Ainmoniuinpolyacrylat-Ijosung (97,5 Gev/ichts- 
prozent HjO) 
Konservierungsmittel 

2 ,2 , 4-Tx±methylpentan-1 f 2-diol-diisobutyrat 
Wasser 

EntschSumer gemSB Beispiel 1 bis 5. 
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b) Rakeltest auf Glasplatten 

Die Durchftihrung erfoigt mittels eines Filmzieh- 
gerates. Die ehtschSumerhaltige Dispersion wird in 
den Rahmen der- Rakel gegossen, welcher anschlieBend 
Jnit gleichraaBiger Geschwindigkeit ilber eine plane 
Oberflache gezogen wird. Der entstandene Film 
< 200/xm } trocknet an der Ha£± ab -and -wixd an- 
■schlieBend auf Luf teinschluB IHikroschaum) und Ver- 
laufs- beziehungsweise Silikonst6rungen beurteilt. 
Nach 24 Stunden wurde zusatzlich eine Glanzmessung 
der Oberflache (nach GARDNER) durchgef iihrt. 

c) ^est-mi t der "Lamntf ellrolle (auf- Glasplatten) ... 

Hach der Herstellung der Dispersionsf arbe werden 
80 T Farbe mit 
15 20 I Wasser 

gemischt und 1 Minute bei 2.000 Upm mit einen 
Dissolver geruhrt. AnschlieBend wird die Probe mit 
Hilfe einer Anstrichrolle (Lammf ellrolle ) auf eine 
sorgfaltig gereinigte Glasplatte aufgetragen. tfach 
20 dem Trocknen wird der Anstrich auf Luf teinschlusse 
(Blasenbildung) visuell beurteilt. 

d) Test mit der Schwam mwalze (auf Hartf aserplatten) 

Hartfaserplatten der Gr6Be 20 x 30 x 0,4 cm werden auf 
der glatten.Seite mit einer 1 : i verdunnten Kunst- 
25 stoff dispersion durch Pinselauftrag abgesperrt. Nun 

werden 60 bis 70 g Farbe auf diese Platte gegeben und 
mit einer Schwammwalze so gleichmaBig verteilt, daB 
15 g nasser Farbe (.= 250 g/m 2 ) verbleiben. 
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Die verwendete Schwssmtualze mit -einer Breite von era 
und einem Durchmesser von 7 cm besteht aus offenporigem 
Polyurethanschaum. Die Verwendung einer solchen Walze 
bringt den Vorteil, dafi nicbt nur die in der Parte 
5 einges Chios senen SchaiaicbJ Sschen beurteilt werden* 

stmdem x u sg t zlich iuTt in den Anstrich eingearbeitet 
ward, wie dies bei der Pinselapplikation, wenn auch 
in ge ringer em MaBe, gegeben ist. 

Die trockenen Anstriche v/erden nach folgender Ver- 
io gleichsskala beurteilt: 

1 = sehr -sharker LufteinschluB 

2 = starker LufteinschluB 
♦ 3 = mSBiger LufteinschluB 

- M - -wenig LufteinschluB 
15 .5 = sehr venig LufteinschluB 

6 = kein LufteinschluB 



Die Ergebnisse slnd in Tabelle 3 zusanunengesteJJLt* Sie 
belegen die Oberlegenheit der erfindungsgemSBen Mittel. 
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Pate ntansprQche 

i 

3. Verwendnng elnes Mittels der Znsammensetzung 

a) 70 bis 98 Gewichtsprozent eines bei Raumtemperatur 
flussigen, organlschen Txagermaterials, bestehend 
seas e±nem MineralBl sowie dessen Gemischen mit 
■ ftlkoh ol en der Forme 1 I 

r1 " CH, - CE - CH - CH- - OH (I) 

I 2 
R 2 

in der die Gruppen R 1 und R 2 gleich oder verschieden 
sein konnen und Alkylreste mit 4 bis 16 Kohlenstof f- 
atomen bedeuten und die Gesamtzahl der in dem Alkohol 
enthaltenen Jtahlenstoffa-tame 16 bis 30 betrSgt, 

b) 0,2 bis 5 Gewichtsprozent eines mikrokristallinen 
Paraf finwachses mit einem Schmelzpunkt von 60 ° bis 
95 °C 

c) O r 5 bis 20 Gewichtsprozent Hartparaxfin mit einera 
Schmelzpunkt von 40 ° bis 60 °C, 

d) O f 05 bis 5 Gewichtsprozent hydrophobierte feinteilige 
Kies^elsaure, 

als Entschaumer in wSBrigen Lack- und Kunstharzdis- 
persionen. 

2. Verwendung eines WitteJLs nach Anspruch 1 r worin die 
Xomponente (a) ans einem Gemiscb aus Mineralol und 
Alkoholen der Formel I iro Gewichtsverhaltnis 50 : 1 
bis 1:1. 

3. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1, worin der 
Anteil der Komponente (b) 0,5 bis 3 Gewichtsprozent 
betragt. 
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4. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1, worin der 
Anteil der' Komponente (c) 1 bis 10 Gewichtsprozent 

- -befcxagt- 

5. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1, 3 und 4, 
worin der Anteil der Komponenten (b) und (c) insge- 
■saint 4 bis 1 0 Gewichtsprozent betragt. 

6. Verwendung eines Mittels naiA Anspruch 1, worin 

der Anteil der Komponente (d) 0,1 bis 3 Gewichtsprozent 
betragt. 

7. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1 bis 6, 
enthaltend 0,1 bis 10 Gewichtsprozent einer Komponente (e) , 
die aus einem Weichpaxaffin vom Schmelzpnnkt 32 ° bis 

42 °C besteht. 

8. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1 und 6, 
enthaltend O r 2 bis 5 Gewichtsprozent eines Weich— 
paraffins voa Schmelzpunkt 35 ° bis 40 °C. 



9. Verwendung des Mittels nach Anspruch 1 bis 8 in 
Einsatzmengen von 0,01 bis 1 r 5 Gewichtsprozent. 
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